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Thermoplastische Kunststof f -Formmassen, die unter Lichteinwirkung 

beschleunigt abbauen 



Die vorliegende Erfindung betrifft thermoplastische Kunststoff- 
pormraassen, die unter Lichteinwirkung beschleunigt abbauen, ent- 
haltend 

(1) einen thermoplastischen, synthetischen, organischen hoch- 
polymeren Stoff (Thermoplast ) sowie 

(2) 0,01 bis 5 Gewichtsprozent - bezogen auf den Thermoplast - 
eines den Abbau des Thermoplasten unter Lichteinwirkung 
beschleunigenden Stoffes (Sensibilisator) . 

Formmassen dieser Art sind bekannt; sie enthalten als Thermoplaste 
im allgemeinen Polymerisate des Styrols, K thy lens Oder Propylens, 
- also Massen-Kunststof fe, aus denen in grofien Mengen Wegwerf- 
produkte hergestellt v/erden, z. 3. Verpaekungen in Folien- Oder 
anderer Form, Neben den Thermoplasten enthalten die Formmassen 
der in Rede s^ehenden Art noch Sensibilisatoren, d. h. Stoff e, 
die den Abbau des Thermoplasten unter Lichteinwirkung beschleu- 
nigen. Als solche Stoff e hat man z. B- Abkommlinge des f-Pyrons 
verwendet (franzosische Patentschrift 2 060 667). 

Eigentliche Aufgabe der Sensibilisatoren ist es, die aus den 
Formmassen hergestellton Produkte umweltf reundlich zu machen in 
dem Sinne, dafi diese nach aebrauch mogliehst schnell verrotten. 
Dane ben mussen die Sensibilisatoren meist noch weitere Bedingun- 
gen erfulien. Ver.angt wird z. B. da£ sie die sonstigen Eigen- 
schaften der Formmassen aioht oder moglichst wenig nachteilig 
beeinf lessen, efcwa die Verarbeitbarkeit sowie die physikalischen _ 
und chemisohen Verhalten^werta. Auoh mussen die Sensibilisatoren 
in vielen Fallen physiologlsch unbedsnkllch sein (Lebensmittel- 
verpaekungen! ) . 

Aufg£>enstellung der vorliegenden Erfindung war es, fur die 
eingangs definierten thermoplastischen Kunststof f -Formmassen 
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einen Sensibilisator aufzuzeigen, der den bekannten Uberlegen 
1st. 

Es wurde gefunden, dafl diese Aufgabe geldst werden kann, wenn 
man als Sensibilisatoren bestimmte Anthrachinonderivate ein- 
setzt . 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind dementsprechend 
thermoplastische Kunststoff -Formmassen, die unter Lichteinwirkung 
beschleunigt abbauen, enthaltend 

(1) einen thermoplastischen, synthetischen, organischen hoch- 
polymeren Stoff (Thermoplast) sowie 

(2) 0,01 bis 5, vorzugsweise 0,1 bis 2 Gewichtsprozent - bezogen 
auf den Thermoplast - eines den Abbau des Thermoplasten unter 
Lichteinwirkung beschleunigenden Stoffes (Sensibilisator). 

Die erfindungsgemaSen Formmassen sind dadurch gekennzeichnet , dafl 
sie als Sensibilisator ein Benzoyl- bzw. Phthaloyl-amino-anthra- 
chinon enthalten. 

Anders ausgedrtickt 1st Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
die Verwendung eines Benzoyl- bzw. phthaloyl-amino-anthrachinons 
als Sensibilisator in thermoplastischen Kunststoff -Formmassen, 
die unter Lichteinwirkung beschleunigt abbauen und enthalten 

(1) einen thermoplastischen, synthetischen, organischen hoch- 
polymeren Stoff (Thermoplast) sowie 

(2) 0,01 bis 5, vorzugsweise 0,1 bis 2 Gewichtsprozent - bezogen 
auf den Thermoplast - eines den Abbau des Thermoplasten 
unter Lichteinwirkung beschleunigenden Stoffes (Sensibilisa- 
tor) . 

Fur den erfindungsgemaSen Zweck geeignete Thermoplaste sind die 
einschlagig ublichen Polymerisate, Polyaddate und Polykondensate. 
Zu nennen sind beisplelsweise Olefin-, Styrol- und Vinylchlorid- 
polymerisate, Polylactame und PolyujBthane sowie Polyester und 
polyamlde. Als bevorzugt geeignet haben sich erwiesen Homo- und 
Copolymerisate mit. Kthylen, Propylen, Buten-(l), 4-Methylpenten- 
(1) Oder Styrol als Stamm-Monomeren; - also auch schlagfest modi- 
fizierte Polystyrole bzw. Styrolpolymerisate . Eine Spitzen- 
stellung in der Eignung nehmen ein Polyathylen, Polypropylen und 
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Polybuten-(l). - Die zum erf lndungsgemaflen Zweck geeigneten 
Thermoplaste sind in grofier Vielfalt im Handel erhaltlich, so 
d aB sich nShere Aussagen zu ihnen erUbrigen. Erwahnt sei ledig- 
lich daB die Thermoplaste die einschlagig ubliehen Hilfs- bzw. 
Zusatzstoffe enthalten kSnnen, z. B. Treibmittel zum Herstellen 
schaumfSrmiger Produkte, Gleitmittel, Pigmente, Farbstoffe usw. 
Enthalten die Thermoplaste auch Lichtstabilisatoren, so wirken 
diese im allgemeinen den Sensibilisatoren in gewissem Umfang 
entgegen. 

Die erfindungsgemaS einzusetzenden Sensibilisatoren sind Benzoyl 
bzw. Phthaloyl-amino-anthrachinone. Davon sind besonders gut 
geeignet: 

(I) i-Benzoylamino-anthrachinon 

(II) 1,4-Dibenzoylamino-anthrachinon 

( III ) 4 , 8-Dibenzoylamino-anthrachinon 

(IV) N,N* -Di-(l-Anthrachinonyl)--isophthalsaurediamid. 

Diese Stoffe haben die Forme In 

H 0 / — , 

(I) ' ~ " 




(II) 




0 H 



(III) fVc-N 0 
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Die erf indungsgemaB a Is Sensibilisatoren einzusetzenden Stoffe 
sind bekannt und im Rahmen der Farbstof f chemie im Handel ertiSlt- 
lich; sie k5nnen als Einzelindividuen Oder als Gemische aus zwei 
oder mehr Einzelindividuen eingesetzt werden. 

Das Herstellen der in Rede stehenden thermoplastischen Kunst- 
stoff -Formmassen aus den Komponenten kann in elnfacher Welse er- 
folgen, so wie man Ublicherweise Additive in die betroffenen 
Thermoplaste - miSglichst homogen - einarbeitet, z. B. durch Wal- 
zen oder Extrudieren. 

Auch das Verarbeiten der Formmassen zu Formteilen kann ohne 
weiteres mit den fUr die betroffenen Thermoplaste Ublichen Vor- 
richtungen erfolgen. 

Die Formmassen wird man vor allem zum Herstellen solcher Produkte 
verwenden, die unter Lichteinwirkung schneil abbauen sollen. 
Dies sind in erster Linie fur Verpackungszwecke bestimmte Pro- 
dukte, wie Behaltnisse und Pollen aus geschaumten oder unge- 
schaumten Formmassen; - aber auch andere Produkte, z. B. Mulch- 
follen fUr gartnerische und landwlrtschaftllche Zwecke, komtnen 
in Betracht. 

Beispiel 1 



100 Gewichtstelle eines handelsUblichen Polyttthylens (Dichte: 
0,918 g/cnr 5 ), das keine photoaktiven Additive enthalt, wird 
mit 1,5 Gewlchtsteilen 1 -Benzoylamlno-anthrachinon homogen ver- 
mischt (Welding-Extruder; 240°C). 

100 /u dlcke Pollen aus dieser Formmasse bauen bel Lichteinwirkung 
unter vergleichbaren Bedingungen etwa 5,5mal so schnell ab wie 
ebensodlcke Pollen aus der glelchen, Jedoch unsensibllisierten 

309835/1066 -5- .,>■.'• 

BNSDOCID: <DE 2209143A1_I_> 



- 5 - 



2209U3 
o.z. 29 013 



pormraasse . 

Beispiel 2 



100 Gewichts telle eines handelsUblichen PolySthylens (Dichte: 
0,952 g/cm 3 ), das keine photoaktiven Additive enthSlt, wird mit 
0,2 Teilen 4,8-Dibenzoylamino-anthrachinon homogen vermischt 
(Welding-Extruder j 260°C). 

100 p. dicke Folien aus dieser Formmasse bauen bei Lichteinwirkung 
unter vergleichbaren Bedingungen etwa 5mal so schnell ab wie 
ebensodicke Folien aus der gleichen, jedoch unsensibilisierten 
Formmasse . 

Beispiel 3 

100 Gewichtsteile eines handelsUblichen Polypropylens, das 
keine photoaktiven Additive enthalt, wird mit 0,5 Gewichtsteilen 
N, N' -Di-( 1 -Anthrachinonyl) -isophthalsSurediamid homogen vsrmischt 
(Buss-Ko-Kneter; 210°C), 

100 p dicke Folien aus dieser Formmasse bauen bei Lichteinwirkung 
unter vergleichbaren Bedingungen etwa 3,5mal so schnell ab wie 
ebensodicke Folien aus der gleichen, jedoch unsensibilisierten 
Formmasse . 

Beispiel 4 



100 Gewichtsteile eircs handelsUblichen Polystyrols (schlag- 
zaher Typ), das keine photoaktiven Additive enthSlt, wird mit 
0,4 Gewichtsteilen 1,4-Dibenzoylamino-anthrachinon homogen ver- 
mischt (ZSK-Extruderj 220°C). 

200 p dicke Folien aus dieser Formmasse bauen bei Liohteinwirlcung 
unter vergleichbaren Bedingungen etwa 5,7mal so schnell ab v»ie 
ebensodicke Folien aus der gleichen, jedoch unsensibilisierten 
Formmasse . 

-6- 
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Patentansprtiche 



Thermoplastische Kunststof f -Formmassen, die unter Lichtein- 
wirkung beschleunigt abbauen, enthaltend 

(1) einen thermop: astischen, synthetischen, organischen hoch- 
polymeren Stoff (Thermoplast ) sowie 

(2) 0,01 bis 5 Gewichtsprozent - bezogen auf den Thermoplast - 
eines den Abbau des Thermoplasten unter Lichteinwirkung 
beschleunigenden Stoffes (Sensibilisator), 

dadurch gekennzeichnet , daB die Pormmassen als Sensibilisator 
ein Benzoyl- bzw. Phthaloyl-amino-anthrachinon enthalten. 

Verwendung eines Benzoyl- bzw. Phthaloyl-amino-anthrachinons 
als Sensibilisator in thermoplastischen Kunststof f -Pormmassen 
die unter Lichteinwirkung beschleunigt abbauen und enthalten 

(1) einen thermoplastischen, synthetischen, organischen hoch- 
polymeren Stoff (Thermoplast) sowie 

(2) 0,01 bis 5 Gewichtsprozent - bezogen auf den Thermoplast 
eines den Abbau des Thermoplasten unter Lichteinwirkung 
beschleunigenden Stoffes (Sensibilisator). 

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG 
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